BALDUINIA, n.4, p.25-29, set./2005 


ANATOMIA DA MADEIRA DE BERBERISLAURINA BILLB.' 

JOSE NEWTON CARDOSO MARCHIORI^ LUCIANO DENARDP 


RESUMO 

A estrutura anatomica da madeira de Berberis laurina Billb. e descrita e ilustrada com fotomicrografias. 
Palavras-chave: Anatomia da madeira, Berberidaceae, Berberis laurina. 

ABSTRACT 

The wood anatomy of Berberis laurina Billb. is described and illustrated with photomicrographs. 
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INTRODUÇAO 

As Berberidaceas compreendem 14 generos 
e cerca de 200 especies, nas regioes temperadas 
do Hemisferio Norte e America do Sul (Pontiroli, 
1967), distinguindo-se, juntamente com as 
Menispermaceas e Ranunculaceas, pela presença 
de berberina nos tecidos vegetais (Marchiori, 
1997). 

O genero Berberis L. e o mais numeroso da 
familia e o linico representado no hemisferio 
austral. Com cerca de 170 especies de arbustos 
e arvores pequenas na America do Sul, o genero 
distribui-se ao longo dos Andes, alcançando o 
extremo sul da Argentina (Troncoso, 1987). Para 
o Estado de Santa Catarina, Mattos (1967) re- 
laciona apenas Berberis laurina e Berberis 
kleinii. Sob o ponto de vista floristico, o genero 
integra o “contingente andino” (Rambo, 1951), 
ao lado de Podocarpus, Araucaria, Escallonia, 
Roupala, Weinmannia, Drimys e Quillaja, en- 
tre outros. Em estudo mais recente, Waechter 
(2002) inclui Berberis L. entre os generos 
holarticos. 

Arbusto de espinlios trifidos e lenho amare- 
lo, Berberis laurina Billb. apresenta folhas 
coriaceas de 3-9 cm de comprimento, integras 
ou com dentes espinescentes, dispostas 


altemadamente ou em curtos raminhos que si- 
mulam folhas verticiladas (Lombardo, 1982). As 
flores, amarelo-claras, disp6em-se em pequenos 
racemos pendentes e os fhitos, bacaceos e de 
cor negra, medem de 5-7 mm de comprimento 
por 3-5 mm de diametro (Mattos, 1967). Nati- 
va de Minas Gerais ate o Umguai, a especie e 
popularmente conhecida como espinho-de-Sao- 
Joao, espinho-de-Sao-Simao, Sao-Joao (Schultz, 
1975), berberis-da-terra, quina-cmzeiro, uva-de- 
espinho (Pio Correa, 1984), espina-amarilla 
(Lombardo, 1982) e palo-amarillo (Herter, 
1930). 

Sobre a anatomia das Berberidaceas, 
Metcalfe & Chalk (1972a) relacionam a presença 
de vasos muito pequenos, em padrao radial ou 
ulmiforme, de elementos vasculares extrema- 
mente curtos, com placas de perfuraçao simples, 
pontoaçoes altemas e espessamentos espiralados 
na parede, de raios homogeneos, tipicamente 
altos e largos, e de fibras extremamente curtas, 
septadas em alguns generos e com pequenas 
pontoaçoes simples na parede. Cabe tambem 
salientar a ausencia de parenquima axial e a 
estratificaçao de elementos vasculares (Record 
& Hess, 1949). O conjunto desses caracteres 
anatomicos permite considerar as Berberidaceas 
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FIGURA 1 - Seçao transversal, destacando a porosidade semi-difusa, em padrSo dendritico (A). Poros 
pequenos de seçño poligonal e fibras de paredes delgadas, em seçSo transversal (B). Elementos vasculares 
estratificados, com espessamentos espiralados e placas de perfuraçao simples, em seçSo longitudinal radial 
(C). Raios multisseriados, com celulas envolventes e placas de perfuraçSo obliquas, em seçSo longitudinal 
tangencial (D). Escalas = lOOjim (A); = 25|Lim (B,D); = 50|im (C). 
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FIGURA 2 - Fibras e elementos vasculares com apendices curtos (setas), em lamina de macerado (A). 
Raios agregados, com celulas procumbentes de diametros variados, em seçao longitudinal tangencial (B). 
Escalas = SOpm (A); = lOOpm (B). 


como fami'lia botanica moderadamente evolui- 
da (Marehiori, 1997). 

MATERIAL E METODOS 

O material em estudo foi coletado em Pe- 
dras Altas (Pinheiro Machado - RS) e anexado 
a Xiloteea e Herbario do Departamento de Ci- 
encias Florestais da Universidade Federal de 
Santa Maria (HDCF), sob o mimero 1777. 

Da amostra de madeira, foram confecciona- 
dos tres corpos-de-prova com 2 cm de lado, ex- 
traidos da porçao mais extema do lenho e ori- 
entados para a obtençao de cortes histologicos 
nos planos transversal, longitudinal radial e lon- 
gitudinal tangencial. Um quarto bloco foi tam- 
bem retirado, com vistas a maceraçao. 

No preparo de laminas histologicas, seguiu- 
se a tecnica padrao no Laboratorio de Anatomia 
da Madeira da Universidade Federal do Parana: 
os corpos-de-prova foram amolecidos por 
fervura em agua e seccionados em microtomo 


de deslize, regulado para a espessura nominal 
de 18 pm. Os cortes foram tingidos com 
acridina-vermelha, crisoidina e azul-de-astra 
(Dujardin, 1964), desidratados em seria alcoo- 
lica, diafanizados em xilol e montados em la- 
minas permanentes, com “Entellan”. 

Para a dissociaçao do tecido lenhoso, usou- 
se o metodo de Jeffrey (Burger & Richter, 1991), 
seguido de coloraçao com safranina 1% e mon- 
tagem de laminas permanentes, com “Entellan”. 

A descriçao microscopica baseou-se nas nor- 
mas da COPANT (1973), com as alteraçoes pro- 
postas por Burger (1979) e Marchiori (1980). 
As fotomicrografias foram tomadas em apare- 
Iho Carl Zeiss, no Laboratorio de Anatomia da 
Madeira da Universidade Federal do Parana. 

DESCRIÇAO MICROSCOPICA 

Vasos: Extremamente numerosos (540-615- 
668 poros/mm-) e em distribuiçao semi-difusa 
(Figura lA), ocupando cerca de 20% da seçao 
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TABELA 1: Dados quantitativos da madeira. 


Caracteristica anatomica min. media max. cv (%) 


FraçSo de poros (%) 

Frequencia de poros (poros/mm^) 

0 poros (pm) 

0 lume de poros (pm) 

Espessura parede dos poros (|im) 
Comprimento de elementos vasculares (pm) 
Comprimento de apendices (jim) 

0 pontoaçoes intervasculares (pm) 

0 pontoaçoes radio-vasculares (fim) 

Fraçao de raios (%) 

Frequencia de raios (raios/mm) 

Altura de raios multisseriados (pm) 

Altura de raios multisseriados (celulas) 
Largura de raios multisseriados (pm) 
Largura de raios multisseriados (celulas) 
Fraçao de fibras (%) 

Comprimento de fibras (pm) 

0 total de flbras (pm) 

0 lume de fibras (pm) 

Espessura parede de fibras (pm) 


16,0 

20,5 

24,0 

14,7 

540 

615 

668 

7,6 

12,5 

21,3 

32,5 

21,7 

10,0 

17,4 

27,5 

24,3 

1,2 

1,9 

2,5 

33,1 

172,5 

229,1 

270,0 

11,3 

7,5 

22,4 

90 

80,0 

4,5 

5,4 

6,0 

9,2 

2,5 

3,6 

5,0 

15,3 

18,0 

20,8 

24,0 

12,3 

2 

3 

4 

22,3 

125,0 

1117,0 

2050,0 

40,8 

22,0 

49,0 

81,0 

32,4 

45,0 

168,0 

250,0 

29,3 

3 

13 

18 

24,3 

53,0 

58,7 

65,0 

7,0 

290,0 

386,8 

470,0 

11,7 

12,5 

14,6 

17,5 

10,1 

6,2 

8,4 

11,3 

15,5 


2,5 3,1 3,8 14,5 

min. = valor minimo; max. = valor maximo; cv% = coeficiente de variaçSo; pm = micrometros; 0 = diametro. 


transversal da madeira. Vasos em padrao 
dendritico; extremamente pequenos (10-17-27 
pm), de seçao poligonal e com paredes de 1,2- 
1,9-2,5 pm de espessura (Figura lA, B). Ele- 
mentos vasculares muito curtos (172-229-270 
pm) e estratificados, providos de apendices 
curtos (7-22-90 pm) e espessamentos 
espiralados na parede (Figura IC, 2B). Placas 
de perfuraçao simples, obliquas (Figura IC, D). 
Pontoaçoes intervasculares altemas, pequenas 
(4,5-5,4-6,0 pm) e poligonais, com abertura 
lenticular inclusa; pontoaçoes radio-vasculares 
pequenas e arredondadas (2,5-3,6-5,0 pm). 
Gomas, resinas e tilos, ausentes nos vasos. 

Parenquima axial: Ausente. 

Raios: Pouco numerosos (2-4/mm), ocupan- 
do 21% do volume da madeira. Tecido radial 
homogeneo a ffacamente heterogeneo, por ve- 
zes com celulas quadradas nas extremidades, 
composto por celulas procumbentes de diame- 


tros variados em seçao longitudinal tangencial 
(Figura 2A). Raios exclusivamente multis- 
seriados e por vezes agregados (Figura 2A), com 
celulas envolventes (Figura ID). Raios com mais 
de 4 celulas de largura, com escassos 
tetrasseriados e trisseriados; variam de muito 
baixos a muito altos (125-1117-2050 pm), com 
22-49-81 celulas de altura, e de finos a muito 
largos (45-168-250 |Lim), com 3-13-18 celulas 
de largura (Figura ID, 2A). 

Fibras: Tecido fibroso proeminente (59%), 
composto de fibras libriformes nao septadas (Fi- 
gura ID) extremamente curtas (290-387-470 |Lim), 
estreitas (6,2-8,4-11,3 pm) e de paredes delga- 
das, com 2,5-3,1-3,8 pm de espessura (Figura IB). 

Outras caracteristicas: Aneis de crescimen- 
to marcados por fibras radialmente estreitas no 
lenho tardio e poros de maior diametro no ini- 
cio do anel seguinte (Figura 1A, B). 
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ANALISE DA ESTRUTURA ANATOMICA 
A estrutura anatomica de Berberis laurina 
concorda, em linhas gerais, com o descrito por 
Metcalfe & Chalk (1972a) e Record & Hess 
(1949) para as Berberidaceas. Apresença de ele- 
mentos vasculares muito curtos, estratificados 
e com placas de perfuraçao simples, de raios 
quase homogeneos e de fibras libriformes, indi- 
ca relativa evoluçao ao xilema secundario, as- 
pecto ja salientado por Marchiori (1997). 

A variaçao no comprimento de elementos 
vasculares (170-270 |im) aproxima-se dos va- 
lores referidos por Metcalfe & Chalk (1972a) 
para o genero Berberis (150-270 pm). A pre- 
sença de raios largos, com cerca de 13 celulas, 
tambem esta de acordo com o referido na litera- 
tura para o genero (6-12 celulas); em especies 
como Berberis kavacana Hay, todavia, foram 
encontrados raios com ate mais de 25 celulas de 
largura (Metcalfe & Chalk, 1972a). 

Os raios, com frequencia de 3/mm e altura 
superior a 1 mm, subdividem-se, por vezes, em 
unidades menores, aspecto tambem referido para 
Berberis kavacana. A presença de celulas 
envolventes, observada no material em estudo, 
foi tambem assinalada para Berberis danvinii 
Hook., por Metcalfe & Chalk (1972a). 

Na especie em estudo, os valores de compri- 
mento de fibras (290-470 pm) concordam com 
o referido na literatura (300-750 pm) sobre o 
genero. Cabe salientar, ainda, a ausencia de 
parenquima axial no material examinado; essa 
estrutura, comum a grande maioria das 
angiospermas dicotiledoneas, e tambem ausen- 
te no lenho de algumas Flacurtiaceas (Burger & 
Richter, 1991) e Apocinaceas de fibras septadas 
(Metcalfe & Chalk, 1972b). 
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